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ABREGE DESCRIPTIF 



PROCEDE DE TRAITEMEIMT DU LISIER DE PORC ET PRODUIT OBTENU PAR CE 

PROCEDE 



ENTREPRISE PUGLIESE Fibres SARL 
Edoardo MARCHESE 



La pr6sente invention a pour objet un proc6d6 de traitement du lisier de pore pour le 
transformer en engrais. 

Selon Tinvention on ajoute a la solution liquide de lisier une solution de pentoxyde de 
phosphore et d'oxyde de potassium en proportions appropri£es pour obtenir dans le 
produit final le rapport souhait6 entre I'azote, le phosphore et le potassium, et en 
fonction de la nature du sol et du type d'application, apres quoi on melange la solution 
obtenue avec un produit susceptible de retenir de I'eau, ayant la forme d§sir6e du 
produit final, de fagon 3 obtenir un engrais conforme et conditionne, que Ton soumet 3 
un traitement de dessiccation. 
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PROCEDE DE TRAITEMENT DU LISIER DE PORC ET PRODUIT OBTENU A 

PARTIR DUDIT PROCEDE. 
La presente invention a pour objet un proceed de traitement du lisier de pore, 
de fapon a le transformer en engrais. 
5 Dans la technique ant^rieure, on connaTt un proedde pour traiter le lisier de 
pore, afin de le desodoriser. Ce proedde est plus particulierement connu sous la 
denomination "traitement de nitrification/d^nitrification". En fait, grSce £ la 
presence de micro-organismes dont le d^veloppement est favoris6 par 
I'oxyg^ne de I'air, e'est-a-dire que Ton developpe une technique a6robique, le 

10 lisier se transforme en un liquide sans odeur qui est constitu6 d'une solution 
d'6lements et de composes comportant de I'azote, du phosphore, du potassium 
et autres composes, tout en presentant une partie colIoVdale organique en 
suspension dans ce milieu liquide. L'azote ammoniacal, qui est le responsable 
principal de Todeur diminue d'environ 95% avec ce traitement. Le lisier de pore 

15 ainsi traitS peut etre utilise pour I'epandage dans les champs sans inconvenient 
du point de vue de I'odeur. 

Toutefois ce produit presente des limites d'utilisation comme engrais, du fait 
que, d'une part, les reglementations en vigueur limitent la quantite et la 
frequence des epandages dans les champs et que, d'autre part, Tengrais n'est 

20 pas dquilibre du point de vue de la composition chimique entre les trois 
elements typiques qui constituent un engrais, a savoir l'azote, le phosphore et 
le potassium. Par ailleurs le liquide est difficilement transportable, presente une 
tendance a la decantation, ce qui complique un epandage homogene, et, de 
plus, sa manipulation est compliquee. II en resulte que le lisier de pore, m§me £ 

25 Tetat desodorise, est difficilement utilisable loin du lieu d'elevage des porcins. 
Un objet de la presente invention est done d'obvier aux inconv^nients 
mentionnes ci-dessus, en proposant un procede, issu d'une technologie qui 
permet de transformer le lisier de pore desodorise en engrais complet et 
equilibre entre tous ses composants, a savoir principalement Tazote, le 

30 phosphore et le potassium, cet engrais etant soumis a un traitement de 
dessiccation ce qui le rend facilement maniable et transportable. 
Un autre objet de 1'invention est de proposer un procede de fabrication d'un 
engrais qui, par ses caracteristiques physiques et chimiques satisfasse aux 
normes de pollution en vigueur dans le monde, notamment en France et dans 

35 les pays de la Communaut6 Europeenne. 

La presente invention a done pour objet un procede de traitement du lisier de 
pore, pour le transformer en engrais, procede caracterise en ce que Ton ajoute 
a une solution liquide de lisier de pore, une solution de pentoxyde de phosphore 
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et cToxyde de potassium en proportions appropri^es pour obtenir dans le produit 
final le rapport souhaite entre I'azote, le phosphore et le potassium, et ce en 
fonction de la nature du sol a traiter et du type duplication, apres quoi on 
melange la solution obtenue avec un produit susceptible de retenir une phase 
5 aqueuse, ce produit ayant la forme du produit final souhaite, de fagon & obtenir 
un engrais conform^ et conditionne, auquel on fait subir un traitement de 
dessiccation. 

Le proc6d6 objet de la presente invention est en outre remarquable par les 
points suivants : 

10 - le produit susceptible de retenir I'eau est un polym&re choisi, par exemple, 
parmi les d6riv6s des polyacrylamides, de pr6f6rence des copolymeres 
simples ou reticules avec d'autres monomeres, 

- le polymere susceptible de retenir une phase aqueuse est utilise sous 
forme de granules, de facon a obtenir un engrais sous forme de granules. 
15 ^invention vise egalement un produit sous forme de granules sees, obtenu 
selon le proced6 decrit ci-dessus et comportant de 8 a 30% de matieres 
minerales totales, de 4 a 10% de matieres organiques, de 4 a 10% d'azote 
total, de 4 k 10% de phosphore {P2O5), de 2 a 10% de potassium (K 2 0), de 
0,3 a 0,5% d'azote ammoniacal, le reste etant un polymere susceptible de 
20 retenir de I'eau. 

D'autres caracteristiques et avantages de la presente invention apparaTtront a 
la lecture de I'exemple de preparation suivant d'un engrais fabrique a partir de 
lisier de pore en mettant en oeuvre le procede de I'invention. Cet exemple est 
donne a titre uniquement illustratif et ne limite en rien la portee de Tinvention. 
25 Exemple : 

On utilise comme matiere premiere, un lisier de pore d^sodorise selon la 
technique de nitrif ication/denitrification, dont it a ete question ci-dessus. 
On ajoute a ce lisier une solution de pentoxyde de phosphore et d'oxyde de 
potassium, calculee sur la base du rapport qu'on veut obtenir dans le produit 

30 final entre I'azote, le phosphore et le potassium. 

On obtient une solution que Ton melange avec un polymere retenteur d'eau, par 
exemple un polyacrylamide lineaire ou reticule. Ce polymere qui se presente a 
Tetat sec comme un granule transparent de 2 a 3 mm de diametre presente la 
propriete de gonfler en absorbant des phases aqueuses au travers de ses parois 

35 semi-permeables. C'est ainsi que la solution aqueuse a base d'azote, de 
pentoxyde de phosphore et d'oxyde de potassium, cette solution constituant la 
composante principale du lisier, penetre a I'interieur du granule et le gonfle. 
Pendant cette penetration, la partie organique en suspension dans le lisier se 
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depose sur la surface du granule gonfl6. 

D6s que la masse des granules a absorb^ la totality de la solution issue du 
lisier, les granules sont soumis a une technique de dessiccation, . par exemple 
avec de Tair chaud puls6. Une fois ce traitement termini, les granules s6ch6s 
5 reprennent leur forme et dimension d'origine. Ms renferment 3 Tint^rieur les 
elements chimiques complets d'un engrais et ils sont enrobes par une couche 
mince constitute des Elements organiques qui formaient la suspension 
colloidale, riche, elle aussi, en elements fertilisants. II est a noter que les 
elements et composants chimiques principaux et essentiels restent confines 3 

10 I'inttrieur des granules. Les granulations obtenues constituent un excellent 
engrais qui possede deux caracttristiques essentielles ; en premier lieu de 
libtrer lentement les principes actifs y enfermes et, en second lieu, de ne pas 
§tre sujet, dans le cas de pluies torrentielles, a une action de transfert vers les 
cours d'eau et vers les nappes phreatiques. 

15 En application, lorsque les granules a I'etat sec sont epandus sur le sol, par 
exemple dans la proportion de 20 a 30g/m 2 puis melanges avec de la terre 
jusqu'a une profondeur de 20cm, ils gonflent en presence d'eau, par exemple 
provenant d'une pluie ou d'une technique d'irrigation, ce qui les fait augmenter 
de volume plusieurs centaines de fois. La couche exterieure des granules, sur 

20 laquelle est deposee la partie colloidale de la solution de lisier traitee, reprend 
son aspect colloidal et elle est immediatement utilisable, en tant qu'engrais, 
par les plantes qui peuvent se nourrir de ses elements nutritifs. 
On notera que la paroi semi-permeable du granule, cette semi-permeabilite 
6tant une des caracteristique des polymeres retenteurs d'eau, permet I'entree 

25 tres rapide d'une phase aqueuse, par exemple de I'eau de pluie, et une sortie 
tres lente de cette phase aqueuse, evidemment modifite par incorporation 
d'elements fertilisants. Les racines des plantes peuvent tgalement pendtrer d 
Tinttrieur des granules ou elles trouvent les elements fertilisants y contenus. 
Lorsque le granule seche en ayant perdu I'eau qu'il renferme, une nouvelle pluie 

30 ou un arrosage le fait gonfler a nouveau et on a done dans le sol la formation 
de petites reserves d'eau enrichies avec les elements fertilisants. Le cycle se 
repete pendant un temps qui est fonction du polymfere rttenteur d'eau choisi et 
de beaucoup d'autres facteurs, qui sont difficiles a controler. La vie du produit 
est estimee entre trois et cinq ans avec une lente biodegradation. 

35 Ce mecanisme des granules dans lesquels I'eau peut penetrer tres facilement et 
en sortir tres lentement, a Tavantage que, en cas d'une forte pluie, I'element 
fertilisant ne sort pas et ne va pas polluer les rivieres et les nappes 
phreatiques. On peut done estimer qu'avec ce systeme, on transforme le lisier 
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de pore en un engrais complet, propre, inodore, facile £ stocker, et prSsentant 
un avantage £cologique essentiel & regard des autres engrais qui sont, en 
grande partie, emportes par I'eau de ruissellement, en cas de tres fortes piuies 
ou d'irrigations abondantes. 
5 On donnera apres un exemple de formulation non limitatif : 

Pour rtaliser un engrais selon ('invention, on prend quatre parts en poids de 
lisier de pore d§sodorise. Ce lisier presente la composition suivante : 

matieres seches : 4,8% ; 

matieres minerales totales : 2,0% ; 
10 - matures organiques : 2,8% ; 

azote total (principalement sous forme d'uree) : 0,16% ; 

phosphore (principalement sous la forme de pentoxyde de phosphore) : 

0,36% ; 

potassium (principalement sous la forme d'oxyde de potassium) : 0,46% ; 
15 - azote ammoniacal : 0,013%. 

On melange ce lisier avec une part d'une solution chelatee de P2O5 ET DE K 2 0 
distribute par la Societe NPK+ . 

Des que la masse est bien homogeneisee, on ajoute deux parties en poids d'un 
polymere acrylique vendu sous la denomination commerciale Aquastore par 

20 American Cyanamid. 

On laisse gonfler la masse pendant quelques minutes apres quoi on la soumet & 
un traitement de dessiccation jusqu'a ce qu'on obtienne un granule 
parfaitement sec. Le produit est conserve en evitant tout contact avec Tair, du 
fait de la forte hygroscopicite. 

25 II est clair que Tinvention n'est nullement limitee a Texemple decrit ci-dessus, 
mais qu'elle englobe toutes les modifications et variantes issues du meme 
principe de base. C^est ainsi que nMmporte quel autre polymere susceptible de 
retenir de Teau ou une phase aqueuse peut etre utilise pour cette application. 

30 



35 
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REVENDI CATIONS 

1. Proc6d6 de traitement du lisier de pore, pour le transformer en engrais, 
caract£ris6 en ce que Ton ajoute & la solution liquide de lisier une solution de 
pentoxyde de phosphore et d'oxyde de potassium en proportions appropriSes 

5 pour obtenir dans le produit final le rapport souhaite entre I'azote, le phosphore 
et le potassium, et en fonction de la nature du sol et du type d'application, 
apres quoi on melange la solution obtenue avec un produit susceptible de 
retenir de I'eau, ayant la forme desiree du produit final, de fagon a obtenir un 
engrais conforme et conditionne, que Ton soumet a un traitement de 
10 dessiccation. 

2. Proc6d6 de traitement du lisier de pore selon la revendication 1., 
caract6ris6 en ce que le produit retenteur d'eau est un polymere choisi parmi 
les derives simples ou reticules des polyacrylamides. 

3. Procede de traitement du lisier de pore selon les revendications 1 et 2 
15 caracterise en ce que le polymere est utilise sous forme de granules de facon a 

obtenir un engrais sous forme de granules. 

4. Produit sous forme de granules, obtenu selon Tune quelconque des 
revendications 1 a 3. 

20 
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